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Abstract 



A colorant is prepared by the flash process, using at least (a) one pigment, (b) one ethylene-vinyl 
acetate copolymer and, if desired, (c) humic acid, humates and/or humic acid derivatives. 
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Pruf ungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Verfahren zur Herstellung eines Farbemittels 

Ein F3rbemittel wird nach dem Flash-Verfahren unter 
Verwendung von zumindest (a] einem Pigment, (b) einem 
Ethylen-Vinvlacetat-Copolymer und gegebenenfalfs (c) 
Huminsaure, Humaten und/oder Huminsaurederivaten her- 
gestellt. 
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Patentanspriiche 

1 . Verf ahren zur Herstellung eines Farbemittels nach dem 
15 Flash-Ver f ahren , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man zumindest (a) ein Pigment , 
(b) ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer und gegebenen- 
falls (c) Huminsaure, Humate und/oder Huminsaure- 
derivate verwendet. 

20 

2. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Ethylen-Vinylacetat-Copolyroer in einer Menge von 
0 f 01 bis 3/0 Gewichtsteilen pro 1 Gewichtsteil Pigment 
verwendet wird. 

25 

3. Verf ahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer in einer Menge von 
0,1 bis 2,0 Gewichtsteilen pro 1 Gewichtsteil Pigment 
verwendet wird. 

30 

4. Verf ahren nach einem der Anspsiiche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Pigment ausgewShlt ist unter 

RuB und organischen Pigmenten. 

35 5* Verf ahren nach einem der Anspriicfce 1 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, daB das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer 
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einen Erweichungspunkt von 40 bis 180°C und einen Vinyl- 
acetat-Gehalt von 1,0 bis 50 Gewichtsprozent hat. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , da8 
das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer einen Erweichungs- 
punkt von 60 bis 120°C und einen Vinylacetat-Gehalt von 
10 bis 40 Gewichtsprozent hat. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer ab- 
gemischt ist mit Naturharz-modif iziertem Phenolharz, 
Naturharz-modif iziertem MaleinsSureharz, Dammar-Harz f 
Copal, Sche 11 acl^Kollophoniumgumini, gehartetem Kollo- 
phonium, Estergumroi, Glycerines ter-modif iziertem Malein- 
sSureharz , Styrol-Butadien-Copolymer , Polyolef in , 
Olefin-Copolymer und/oder Wachs, wobei das Ethylen- 
Vinylacetat-Copoiymer in einer Menge von nicht weniger 
als 50 Gewichtsprozent des Gesamtgemisches vorhanden 
ist. 
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Beschreibung 



Die Erf indung. betrif f t ein Verfahren zur Herstellung eines 
Farbemittels, das in elektrophotographischen Flttssigent- 
wicklern, Anstrichf arben, Druckfarben Oder dergl. verwendet 
10 werden kann. 

t a, j Elektrophotographische Flussigentwickler werden gewohnlich 
V / dadurch hergestellt, daB man einen Toner in einer stark iso- 
lierenden Tr^gerf Itissigkeit mit niedriger Dielektrizitats- 
15 konstante gleichmaBig dispergiert, wobei der Toner ein F&r- 
beraittel enthSlt, das hergestellt worden ist durch Pulveri- 
sieren eines gekneteten Gemisches aus einem Harz mit einem 
organischen oder anorganischen Pigment , wie RuB Oder 
Phthalocyaninblau. Herkommliche FSrbemittel lassen sich je- 
20 doch nur schwer in einem Trager zu Primarteilchen dispergie- 
ren, selbst wenn man z.B. eine Kugelmiihle, einen .Attritor 
oder einen Dreiwalzenstuhl verwendet, da das organische oder 
anorganische Pigment eine starke sekundSre KohSsion entfal- 
tet. 

25 

Es ist bereits ein Flash-Verf ahren zur Herstellung eines 
Farbemittels bekannt, bei dem man RuB oder andere Pigmente 
in Wasser dispergiert, die erhaltene Dispersion mit einer 
HarzlSsung knetet, um das den RuB umgebende Wasser durch 
30 LSsungsmittel zu ersetzen, und schlieBlich das Wasser und 
das L6sungsmittel abzieht. Mit diesem Flash-Verf ahren lSBt 
sich jedoch der RuB nur schwer in Form von kleinen* Teilchen, 
d.h. PriraSr teilchen, dispergieren, da er nicht hydrophil ist. 

35 Elektrophotographische Flttssigentwickler mit einem Toner , 
der ein Farbemittel enthait, welcher nach dem herkSmmlichen 
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" 1 Flash-Verfahren erhalten worden ist, ergeben kein zufrieden- 
stellendes Bild hinsichtlich Fixierbarkeit und Gradation 
bei hoher Dichte, da der Toner nicht ausreichend in der Tra- 
gerflussigkeit dispergiert ist, 

5 

Es sind bereits verschiedene Methoden zur Verbesserung des 
genannten Flash-Verf ahrens vorgeschlagen worden, z.B. 
(a) der Zusatz eines anionischen, nicht-ionischen oder katio- 
nischen Tfcnsids, eines hochmolekularen synthetischen Poly- 

10 mers als Dispergiermittel oder dergl. beim Dispergieren des 
Farbemittels f z.B. RuB, in Wasser und (b) das Dispergieren 
des Farbemittels, z.B. RuB , unter Verwendung von Huminsaure , 
Humaten oder Huminsaurederivaten und das Beschichten der 
Pigmentteilchen durch Kneten mit niedermolekularem Polyathy- 

15 len, Naturharz-modif izierten Harzen, Damraar-Harz, Copal, 
Schellack,.Kollophoniumgummi, Styrol-Butadien-Copolymeren, 
Polyolefinen oder dergl. (siehe JP-A-59-1 02253) . 

Bei dem nach der Methode (a) hergestellten Farbemittel ist 
20 jedoch die Dispergierbarkeit in der Tragerf ltissigkeit immer 
noch unbefriedigend, Das nach der Methode (b) hergestellte 
Farbemittel lafit sich nicht immer ausreichend mit anderen 
Harzen vermischen und seine Haf teigenschaf ten sind dement- 
sprechend schlecht. 

25 

Ziel der Erfindung ist es daher, ein Farbemittel bereitzu- 
stellen, das sich fiir elektrophotographische Toner, An- 
strichmittel, Druckfarben und dergl. eignet und dabei zu- 
friedenstellende Haf t- und Fixiereigenschaf ten z.B. auf 
30 Papier, Holz und Metall aufweist. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verf ahren. zur Herstellung 
eines Farbemittels nach dem Flash-Verfahren, bei dem zu- 
mindest (a) ein Pigment, (b) ein Ethylen-Vinylacetat-Copo- 
35 lymer und gegebenenf alls in (c) Huminsaure, Humate und/oder 
Huminsaurederivate verwendet werden. 



_ 5 _ ' "3619078 

1 Es wurde gefunden f daB eine Pigmentdispersion aus 

(a) Pigment, (b) Ethylen-Vinylacetat-Copolymer und gegebenen- 
falls (c) HurainsSure, Humaten und/odcr Huminsaurederivaten 
gute VertrMglichkeit mit anderen Harzen und eine hohe 

5 Schmelzviskositat beim Kneten in der Warme aufweist. Das 

Pigment selbst und das erhaltene Farbemittel besitzen ausge- 
zeichnete Dispergierbarkeit und die hergestellten Disper- 
sionen lassen sich leicht und zuf riedenstellend mit anderen 
Harzen vermischen. 

10 

Als Pigmente konnen erf indungsgemaB z.B. RuB und organische 
oder anorganische Pigmente verwendet werden. Im folgenden 
sind spezielle Beispiele genannt: 

15 RuBe: Furnace-RuB , AcetylenruB und Channelblack . Handels- 

produkte dieser Art sind Printex G, Special Black 15, Special 
Black 4, Special Black 4-B (Degussa) , Mitsubishi Nr. 44, 
Nr. 30, MA-11, MA-100 (Mitsubishi Carbon Co.)/ Laven 30, 
Laven 40, Conductex SC (Columbia Carbon Co.) und Regal 400, 

20 660, 800, Black Pearl L (Cabot Co.). 

Anorganische Pigmente: Zinkoxid, Titanoxid und Siliciumoxid. 

Organische Pigmente: Phthalocyaninblau, Phthalocyaningrun, 
25 Himmelblau, Rhodamin, Malachitgrttn, Methylviolett, Pfauen- 
blau, Naphtholgrtin B, Naphtholgrttn Y, Naphtholgelb S, 
Lithol-Echtgelb 2G, Permanentrot 4 R, Brilliant-Echt- 
scharlach, Hansagelb, Benzidingelb, Litholrot, Lake Red C, 
Lake Red D, Brilliantkarmin 6B, Permanentrot F5R, Pigment- 
30 scharlach 3B und Bordeaux 10B. 

Diese Pigmente k6nnen einzeln oder als Gemische angewandt 
werden . 

35 Das zum Beschichten des Pigments verwendete Harz sollte 

vorzugsweise in nicht-waBrigen Losungsmitteln bzw. TrSger- 
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1 fliissigkeiten fur elektrophotographische Entwickler unlos- 
lich Oder schwer 16slich sein. Erf indungsgemaB wird fur die- 
sen Zweck ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer angewandt, das 
vorzugsweise einen Vinylacetat-Gehalt von 1,0 bis 50, insbe- 

5 sondere 10 bis 40 Gewichtsprozent und einen Erweichungs- 

punkt von 40 bis 180°C, insbesondere 60 bis 120°C, aufweist. 

Bei geringeren Vinylacetat-Gehalten verschlechtert sich die 
Fixierbarkeit und auch die Bilddichte wird beeintrachtigt . 
10 Andererseits wird bei hoheren Vinylacetat-Gehalten die La- 
ger stabilitat verschlechtert. Auch bei niedrigeren Erwei- 
chungspunkten des Ethylen-Vinylacetat-Copolymers wird die 
Haltbarkeit beeintrSchtigt , wahrend bei hoheren Erweichungs- 
punkten die Fixierbarkeit verschlechtert wird. 

15 

" Beispiele ftir geeignete Ethylen-Vinylacetat-Copolymere sind 
die folgenden Handelsprodukte: 

(i) Hersteller: Mltsui-Du Pont Polychemical Co., Ltd. 
20 Produkt-Bezelchnung Vinylacetat-Gehalt Erweichungspunkt 



25 



30 



35 



Everf lex 


45 


46 G'ew.-% . 


94 


Everflex 


40 


41 


98 


Everflex 


150 


33 


120 


Everflex 


210 


28 


85 


Everflex 


220 


28 


90 


Everflex 


250 


28 


135 


Everflex 


260 


28 


155 


Everflex 


310 


25 


90 


Everflex 


360 


25 


185 


Everflex 


410 


19 


90 


Everflex 


420 


19 


100 


Everflex 


450- 


19 


. 135 


Everflex 


560 


14 


170 


Everflex 


P-1403 


14 


70 


Everflex 


P-1207 


12 


70 


Everflex 


P-0607 


6 


72 



- 7 - 



3619078 



1 (ii) Hersteller: Toyo Soda Manufacturing Co., Ltd. 

Produkt-Bezeichnung Vinylacetat-Gehalt Erweichungspunkt 
Ultrathene UE631 20 Gew.-% 92°C 

Ultra thene UE634 26 81 

5 Ultrathene UE630 15 97 

(iii) Hersteller: Allied Chemical Corp. 

Produkt-Bezeichnung Vinylacetat-Gehalt Erweichungspunkt 

400&400A 14 Gew.-% 95°C 

10 402&402A 2 102 

403&403A 2 106 

405 11 96 

430 26 60 

15 (iv) Hersteller: Hoechst AG 

Produkt-Bezeichnung Vinylacetat-Gehalt Erweichungspunkt 
TMREV720 25 Gew.-% 102°C 

(v) Hersteller: BASF AG 
20 Produkt-Bezelchnuncr Vinylacetat-Gehalt Erweichungspunkt 
SC9626 6-9 Gew.-% 88 - 91 °C. 

Das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer wird in einer Menge von 
0/01 bis 3,0, vorzugsweise 0,1 bis 2,0 Gewichtsteilen pro 
*25 1 Gewichtsteil Pigment angewandt. Bei geringeren Gehalten 
wird die Fixierbarkeit schlechter und das Bild kann mit 
einem Radiergummi entfernt werden. Andererseits haften bei 
hoheren Gehalten die Pigmente aneinander tind die Lagersta- 
bilitat ist dement sprechend schlechter. 

30 

Das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer kann in Mischung mit min- 
destens einem der folgenden Harze angewandt werden: 
Naturharz-modif izierte Phenolharze , Naturharz-modif izierte 
Maleinsaureharze, Dammar-Harz , Copal , Schellack, Kollopho- 
35 niiim-Gummi, gehartetes Kollophonium, Estergummi Glycerin- 
ester-modif izierte Maleinsaureharze, Styrol-Butadien-Copoly- 
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1 mere, Polyolefine, Olef in-Copolymere und Wachse. In jedem 
Fall muB das Ethylen-Vinylacetat-Copolymer jedoch in einer 
Menge von mindestens 50 Gewichtsprozent der Gesamtmischung 
angewandt werden. 

5 

Wachse und die anderen Harze dienen zur Regelung des Er- 
weichungspunktes und der TeilchengroBe des Farberaittels . 

Zum Abmischen mit dem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer eignen 
10 sich z.B. die folgenden handelsublichen Harze und Wachse: 



(i) Polyethylene: 



15 



Hersteller 
Union Carbide 
Corp. 



20 



Monsanto Co. 



25 



Phillips Co. 



Du Pont Co. 



30 



35 



Produkt- 
Bezeichnung 

DYNI 
DYNF 
DYNH 
DYNJ 
DYNK 

ORLIZON 8 05 
ORLIZON 705 
ORLIZON 50 

MARLEX 1005 

ALATHON— 3 
ALATHON— 1 0 
ALATHON- 12 
ALATHON- 14 
ALATHON- 16 
ALATHON- 20 
ALATHON- 2 2 
ALATHON- 25 



Erweichunqspunkt 



102°C 

102 

102 

102 

102 

116°C 

116 

126 

92°C 

103°C 
96 
84 
80 
95 
86 
84 
96 
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Allied Chemical 


AC 


Polyethylen 


1702 


85°C 


Corp. 


AC 


Polyethylen 


617, 617A 


102 




AC 


Polyethylen 


9, 9A 


117 




AC 


Polyethylen 


430 






AC 


Polyethylen 


405 


96 




AC 


Polyethylen 


401 


102 




AC 


Polyethylen 


540 


-L v O 




AC 


Polyethylen 


580 


108 


Eastman Kodak Co. 




Epolene N-14 


105°r 






Epolene E-15 




Sanyo Chemical 




Sun Wax 131 


-P 


108°C 


Industries Ltd. 




Sun Wax 151 


-P 


107 






Sun Wax 161 


-P 


111 

111 






Sun Wax 165- 


-P 


107 






Sun Wax 171- 


-P 


105 






Sun Wax E-200 


95 






Sun Wax E-300 


98 


Hoechst 




PED 521 




104°C 






PED 543 




110 






PED 153 




99 



(ii) Polypropylene 
Hersteller 



Sanyo Chemical 
Industries Ltd. 



Produkt- 
Bgzeichnung 



Viscol 330-P 
Viscol 550-P 
Viscol 660-P 
Viscol TS-200 



Erweichungspunkt 
152°C 
150 
145 
145 
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(iii) Acrylharze: 



Hers teller 

Mitsubishi 
Rayon Co. 



10 



Produkt- 
Bezeichnung 

BR-50 

BR- 80 

BR- 90 

BR-95 

BR-101 

BR-102 

BR-107 



Erweichungspunkt 

100°C 
105 

65 

80 

50 

20 

50 



(iv) Bhenolharze: 



15 



Hersteller 
Nihon Gas 
Kagaku Co . , 



20 



Produkt- 
Bezeichnung 

Nicanol HP-70 

Ltd. Nicanol HP-100 

Nicanol HP-120 

Nicanol A-70 

Nicanol A-100 

Nicanol A-120 



Erwe ichung spunk t 

70 - 90°C 
105 - 125 
125 - 145 

70 - 90 
110 - 130 
120 - 140 



^ 

J 



25 



30 



35 



(y) Wachse: 
Hersteller 



Quaker . State Oil 
Junsei Yakuhin Ltd. 



Produkt- 
Bezeichnung 

QS-Wax 

Paraf f inwachs 



Erweichungspunkt 

65°C 
60 - 90°C 



Im erf indungsgemaBen Verf ahren wird ein Farbemittel durch 
Beschichten eines Pigments mit einem speziellen Harz, nSm- 
lich einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymer , im Flash-Verf ah- 
ren hergestellt. In einer speziellen Ausf tihrungsf orm er- 
f olgt das Dispergieren der Pigmente in Gegenwart von Humin- 
s&ure, Humaten und/oder HuminsSurederivaten . 

HuminsSure ist eine Alkali-losliche amorphe hochmolekulare 
organische SSure,.die in relativ jungen Kohlen von geringem 
Verkohlungsgrad, z.B. Torf oder Lignit, enthalten ist. Humin- 
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saure wird eingeteilt in Naturprodukte und kttnstliche Pro- 
dukte, z.B. Nitrohuminsaure. Erf indungsgeraaB konnen beliebi- 
ge Arten von Huminsaure angewandt werden. Industrielle Pro- 
dukte von Huminsaure werden ferner unterteilt in den CH-Typ, 
CHA-Typ und CHN-Typ, je nach der Molekulargewichtsverteilung , 
bzw. in saure und basische Typen, z.B. den Na- Oder NH^-Typ . 

Huminsaure, Humate und Huminsaurederivate (im folgenden: 
Huminsaureverbindungen") werden gut auf Pigmenten absorbiert 
und bewirken eine beschleunigte Dispersion der Pigmente zu 
Primarteilchen sowie eine verbesserte Dispersionsstabilitat 
(Langzeithaltbarkeit) . 

Das erfindungsgemaBe Farbemittel wird unter Verwendung der 
genannten Materialien auf die folgende Weise hergestellt. 

Eine pigmenthaltige Flussigkeit, die in einem Kneter grund- 
lich mit HuminsSureverbindvingen vermischt worden ist, oder 
eine pigmenthaltige Flussigkeit, die nicht mit Huminsaure- 
verbindungen vermischt worden ist, wird in einem als "Flasher 
bezeichneten Kneter griindlich mit einer Harzlosung vermischt, 
wobei das die Pigmente umgebende Wasser durch die Harzlosung 
verdrSngt wird. Das Wasser wird dann aus dem Kneter abgezo- 
gen und die Pigmentdispersion in der Harzlosung wird durch 
Abziehen des Losungsmittels getrocknet, wobei ein Pigment- 
klumpen zurGckbleibt , der zu einem Farbemittelpulver pulve- 
risiert wird. 

Die Huminsaureverbindung wird in einer Menge von 1 bis 100, 
vorzugsweise 1 bis 60 Gewichtsprozent, bezogen auf das Ge- 
wicht des Pigments, zugesetzt. Bei Verwendung von weniger 
als 1 Gewichtsprozent wird die Dispergierbarkeit der Pigmen- 
te verschlechtert, wahrend mit mehr als 100 Gewichtsprozent 
die Farbe des Farbemittel s durch die Eigenfarbe der Humin- 
saureverbindung beeinfluBt wird. 
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1 Das erhaltene, im Zustand von Primarteilchen mit Harz be- 
schichtete Farbemittel eignet sich z.B. fur Druckf arben , 
Anstrichmittel und elektrophotographische Toner. Zur Her- 
stellung von Tonern wird das Farbemittel zusammen mit einem 
5 Bindemittelharz in einer Tragerf ltissigkeit dispergiert. Die 
verwendete Tragerf lvissigkeit ist stark isolierend^mit einem 
elektrischen Widerstand von nicht weniger als 10 Ohm-cm 
und besitzt eine niedrige Dielektrizitatskonstante von 
nicht mehr als 3. Beispiele ftir geeignete Tragerf lussigkei- 

10 ten sind aliphatische Kohlenwasserstof f e vom Petroleumtyp , 
wie n-Hexan, Ligroin, n-Heptan, n-Pentan, Isododecan und 
Isooctan, sowie deren Halogenderivate , z.B. Kohlenstoff- 
tetrachlorid und Perchlorethylen. Aliphatische Kohlenwasser- 
stoffe vom Petroleum-Typ sind z.B. die Handelsprodukte 

15 Isopar E , G, L, H und K, Naphtha Nr. 6 und Solvetho 100 
(Exxon Corp.). Diese Tragerf lussigkei ten konnen einzeln 
oder in Kombinatlon angewandt werden. 



20 



25 



30 



Beispiel 1 

Die im folgenden genannten Materialien werden in einem 
Flasher grundlich vermischt und mit 600 g Ethylen-Vinyl- 
acetat -Copolymer (Everflex 310) versetzt und geknetet. ' 

Wasser 500 g 

printex 30 g 

Alkaliblau 20 g 

Huminsaure 10 g 

Die erhaltene Mischung wird erhitzt und Wasser und das Lo- 
sungsmittel werden unter vermindertem Druck abgezogen, wo- 
bei ein Farbemittelklumpen mit einem Wassergehalt von 
0,50 % zuruckbleibt. Dieser wird in einer Steinmuhle zu 
einem Pulver von 1 bis 5 /am pulverisiert . 



35 



1 
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Beispiele 2 bis 10 
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GemaB Beispiel 1 werden neun Arten von pulverf Srmigeh Farbe 
mitteln hergestellt, wobei man jedoch die in der folgenden 
5 Tabelle I genannten Ausgangsmaterialien verwendet. 
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Beispiele 11 und 1 2 
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Pulverformige Farbemittel werden wie in den Beispielen 5 
und 6 hergestellt, jedoch verwendet man Phthalocyaninblau 
5 bzw. Alkaliblau als Additive. 

Unter Verwendung der erhaltenen pulverf ormigen Fairbemittel 
werden auf die nachstehend beschriebene Weise elektrophoto- 
graphische Entwickler hergestellt. Diese zeichnen sich aus 
10 durch zuf riedenstellende Fixierbarkeit und Bilddichte. 

Vergleichsbeispiele 1 bis 10 

10 Arten von pulverf ormigen Vergleichs-Farbemitteln werden 
15 wie in den Beispielen 1 bis 10 hergestellt , jedoch verwendet 
man kein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer , sondern ersetzt es 
durch die in Tabelle II genannten Harze. 
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5 


Vergleichs- 
foeispiel 1 


-KolloEhonium-modif iziertes Malein- 
ffi£r&*¥?£2 F?q von der 
Dainippon Ink and Chemicals Inc.) 




2 


Dianal BR-102 
(MMA, von der Mitsubishi 
Rayon Co . ) 


3D ug 


10 


3 


Epolene E-15 
(PE, von der Eastman 
Kodak Co . ) 


400g 


15 


4 


Sun Wax 171P 

(PE, von der Sanyo Chemical 
Industries Ltd.) 


310g 




5 


Nicanol HP-100 
(Phenolharz von der 
Nihon Gas Co., Ltd*) 




20 


6 


AC Polyethylene 405 
(PE, von der Allied 
Chemical Corp.) 


500g 


25 


. 7 


PED-521 

(PE, von der Hoechst AG) " 


600g 


30 


o 

O 


Viscol 330P 

/ t>t> xrrSn rlpr Qori \rr\ e*vn i r3l " 

Industries Ltd,) 






9 


Sun Wax 250P 

(PE, von der Sanyo Chemical . ! 

Industries Ltd.) 


330g 


35 


10 


Viscol 660P 

(PP, von der Sanyo Chemical 
Industries Ltd.) 


50g 
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1 Jewells 20 g der in den Beispielen 1 bis 10 und den Ver- 
gleichsbeispielen 1 bis 10 erhaltenen pulverf ormigen Farbe- 
mittel werden zusammen mit 50 g Poly (laurylmethacrylat-acryl- 
s&ure) (90:10) in 100 g Isopar G eingebracht und 72 Stunden 

5 in einer Kugelmiihle geknetet. 50 g des erhaltenen Gemisches 
werden in 2 Liter Isopar H zu einem Entwickler dispergiert. 

Unter Verwendung der erhaltenen Entwickler wird ein Kopier- 
test mit einer handelsublichen Kopiermas chine ( Ri copy -DT-1 200 
10 von der Ricoh Co., Ltd) durchgef uhrt . Hierbei werden die 
in Tabelle III genannten Ergebnisse erhalten. 
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Tabelle ill 





Fixierbarkeit (% 


Bilddichte 


Beispiel i 


1 83 1 


1 AO 


2 


O ** • U 


T A O 

1.42 


3 


R4 R 

I O *i • Z> 


1 A A 

1.44 


4 




1 J*) 1 

1.42 | 


5 


J 84.0 


1.40 | 


6 


1 83.1 


1.45 J 


7 


! 80.0 


1.40 J 


8 


82.4 


1.44 j 


9 


83.3 


1.45 j 


10 


79.6 


1.45 j 


Vergleichs- 
beispiel i 


72.2 


1 32 1 

* i 


2 


76 . 3 


11? 1 

JL • O 


3 | 


72. 8 


1 36 


4 1 


78.8 


1.32 j 


5 1 


75.5 


1.38 | 


6 | 


76.4 


1.35 | 


7 


70.0 


1.36 


8 1 


80.4 


1.27 J 


9 


79.3 


1.29 1 


10 


70.5 


1.36 |. 
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1 Die Ergebnisse zeigen, daB die erf indungsgemaB hergestell- 
ten Farbemittel eine ausgezeichnete Fixierbarkeit und Bild- 
dichte ergeben. Bei Verwendung von RuB als Pigment ist die 
Intensitat der schwarzen Farbe ausreichend erhoht, was darauf 

5 hinweist, daB der RuB in dera erf indungsgemaflen Farbemittel 
zufriedenstellend dispergiert ist. 
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